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Zpusob plosneho zaklad£nf podlahy a podlahov§ podzakladf zhotovene podle 
zpusobu 

Oblast technikv 

Technicke fesenf se tyka noveho zpusobu plosneho zakladani podlahy, 
zejmena pro vysoce zatezovane podlahy budov, jako velkoplosnych hal apod. 
Pouzitfm zpusobu je vytvofeno nove uspofadanf podlahov6ho podzakladf. 

Dosavadnf stay technikv 

Pfi zakladani prumyslovych podlah je nutne volit takovy system upravy 
podzakladf a konstrukcnfch vrstev zeminove desky, aby bylo zajisteno maximalnf 
splneni kriterif spolehlivosti podlahy. Pouzivane metody zakladani podlah jsou 
plosne zakladani a hlubinne zakladani. 

V soucasne dobe znamou metodou plosneho zakladani podlah je vytvofeni 
klasick6ho roznaseciho sterkoveho polstafe z psefitickeho materialu, jako 
drceneho lomoveho kameniva, sterkodrte, sterku, sterkopfsku a pfsku. Pfi teto 
metode se nejprve odtezi povrch zemnf plane, casto ve velkych kubatur&ch, nacez 
se provedou navazky sypkych materialu. Takto vytvofeny sterkovy polstar se 
nekdy zpevnuje pomoci geotextilie, nebo chemickym zpevnenfm. PodzakFadi 
vytvofene temito metodami sestava z polstafe na bazi sypke hmoty, pf ipadne 
prolozeneho geotextilii a na nem ulozen6 prvni podlahove vrstvy. Vpnpade 
pouzitf metody chemickeho zpevnenf, napnklad vapenne stabilizace je navfc 
obsazena, jako spodni vrstva situovana na zemnf plani, chemicky zpevnenf 
vrstva, Napffklad pfi vapenne stabilizaci se pfed navazkou sterkoveho polstafe 
nejprve vytvofi zpevnena vrstva postupem, kdy se vrstva zeminy promfsf 
svapnem, jez po navazanf vody z terenu vytvoff zpevnenou vrstvu na bazi 
uhlicitanu vapenateho. Pffmo na tuto chemicky zpevnenou vrstvu, nebo na 
sterkovy polstar polozeny na chemicky zpevnene vrstve, se pak polozf prvnf 
podlahov^ vrstva. Nevyhodou techto metod je riziko nerovnomerne unosnosti a 
nerovnomern6ho sedan f cele sanovane plochy a s tim spojene mozn§ probl^my 
pfi praskanf podlahove konstrukce v budoucnu. Nasledky se projevujf jako lokalnf 



2 

klesanf nebo zdvihanf podlahy a praskanf podlahy. Dalsf nevyhodou uvedenych 
metod je casto nutnost odtezenf materialu ve znacnych kubaturach, nutnost 
zajistenf skladek odtezenych hmot, dopravnf naklady spojene sdovozem 
nasypovych materialu, casova narocnost. Pfi pouzitf chemickeho zpevnovanf je 
dalsf nevyhodou riziko neekologickeho pusobenf chemickych prostfedku, zejmena 
vapna. 

Znama metoda hlubinneho zakladani je metoda konzolidacnfho zpevnenf 
pomocf pilffu, vyplnenych zpravidla sterkem. Pfi nf se vrtajf do zemnf plane 
sachty mznych prumeru a delky, ktere se nasledne vyplnf sterkem ruzne zrnitosti, 
nebo vapnem. Takto vytvorene pilife se nekdy kombinuji se sterkovym polstafem 
nebo geotextilif. Na takto vytvofeny podklad se pak klade prvnf podlahova vrstva. 
Podzakladi v torn pnpade sestava ze zemnf plane, pilffu ruznych delek a sffek, 
pffpadneho sterkoveho polstafe a/nebo pffpadne jedne ci nekolika vrstev 
geotextilie a prvnf podlahove vrstvy. Dalsf zname metody hlubinneho zakladanf 
jsou metody zpevnovanf pomocf injektazf, jako Soil-mixing nebo kompakcnf 
injektaz. Podzakladf v torn pffpade sestava nejmene ze zemnf plane, chemicky 
pomocf injektazf zpevnene vrstvy a prvnf podlahove vrstvy. Nevyhodou 
dosavadnfch metod hlubinneho zakladanf je mimo velkych naroku na 
mechanizaci, cas a financnf narocnost, zejmena nejistota zajistenf rovnomerne 
unosnosti a sedanf podlahy v cele sanovane plose. Nasledkem byva, stejne jako u 
vyse uvedenych metod plosn6ho zakladanf podlahy, praskanf podlah staveb a 
lokalnf propady nebo zdvihanf podlahy. 

Ke zpevftovanf podlozf terenu bez budov, jako jsou silnice, chodnfky, svahy, 
travnfky, hfiste, apod., je znama tzv. bunecna f6lie. Jejf uspofadSnf je znamo 
naprfklad ze spisu US pat. 5,449,543, WO 97/16604 a CZ PV 1286-98. Tato 
bunecna folie je vytvofena z pasku na bazi umelych hmot, ktere jsou vertikalne 
ulozeny a pospojovany pomocf svaru nebo jinych spoju tak, ze je vytvofena 
sft'ovita struktura s vertikalnfmi st§nami, ktera ve stavu rozlozenem na pto§e 
obsahuje soustavu ve vertikalnfm smeru pruchozfch komurek. 
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Podstata vynalezu 

Vyse uvedene nevyhody odstrahuje ve znacne mffe vyn£lez. Je vyfesen 
zpusob plosneho zakladanf podlahy, pfi nemz se buduje podlahove podzakladi 
pro budovy, zejmena haly, na upravene zemnf plani, kde se podlaha plosne 
zaklada tak, ze se na upraveny podklad polozi prvnf podlahova vrstva z hmoty na 
bazi betonu. Podstatou vynalezu je, ze pfed polozenfm prvnf podlahove vrstvy se 
na podklad polozf v rozlozenem stavu alespon jedna vrstva bunecne folie, pote se 
tato bunecna folie pfesype pfesypem ze sypkeho materialu dosahujicfm nejmene 
do jeji vysky, pficemz se vyplni dutiny komurek bunecne folie, pote se pfesyp 
zhutnf a teprve na tento zhutneny pfesyp se polozi prvnf podlahova vrstva. 

S vyhodou se pred polozenfm bunecne folie zemnf plan opatff alespon jednfm 
polstafem ze sypke hmoty na bazi sterku a/nebo pfsku, ktery se pote zhutnf a 
takto se vytvoff podsyp pro bunecnou folii. 

Jako podsyp se pouzije zpravidla s vyhodou material o jemnejsf zrnitosti, nez 
pfesyp. Jako nejlepsf pro podsyp je pfsek. 

Behem budovanf podlahoveho podzakladi se nektera vrstva, budovana pfed 
polozenfm prvnf podlahove vrstvy, muze opatfit plosne rozlozenou geotextilif. 
Vyjimecne je mozno polozit geotextilii ve vfce vrstvach. 

S vyhodou se jako pfesyp pouzije lomovy kamen, ktery ma ostre hrany, o 
zrnitosti od velikosti prachovych castic do 63 mm, optimalne o zrnitosti 8 az 63 
mm. 

Vyse uvedeny pfesyp se zhutnf, s vyhodou alespon osmi pojezdy valce o 
hmotnosti 10 az 11 tun. 

V pffpade, ze se pfesyp vytvoff do vysky alespon 25 cm nad bunecnou folif, je 
s vyhodou mozno zapnout u pojezdoveho valce vibraci. 

Navrzenym vynalezem je vytvofeno nove konstrukcnf uspofadanf podlahoveho 
podzakladi. Podlahove podzakladi zhotovene postupem podle vynalezu se od 
stavajfcfch fesenf lisf zejmena tfm, ze obsahuje mezi povrchem zemnf plane a 
prvnf podlahovou vrstvou na bazi betonu polstaf z bunecne folie s komurkami a 
pfesypu. Bunecna folie se nachazf v plo§ne rozlozenem stavu a pfesyp sestav£ ze 
sypkeho materialu, jako napffklad sterk, pfsek a/nebo sterkopfsek, ktery vyplnuje 
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komurky teto bunecne folie a saha nejmene od dolnfho okraje bunecne folie 

nejmene po homf okraj bunecne folie. 

Pod bunecnou folif, nad povrchem zemnf plane, se s vyhodou s pfihlednutfm 

kvlastnostem terenu nachazf aiespon jedna vrstva podsypu, jejfz zrnitost je 

jemnejsf, nez je zrnitost pfesypu. 

Podlahove podzakladi podle vynalezu muze s vyhodou mezi prvnf podlahovou 

vrstvou a povrchem zemnf plane obsahovat aiespon jednu plosne rozlozenou 

geotextilii. Zpravidla je vyhodnejsf, pokud je geotextilie umfstena pod bunecnou 

folii, to je pflmo pod nf, nebo v nektere.vrstve pod bunecnou folif nebo na nektere 

vrstve nachazejicf se pod bunecnou folif. 

Vynalez umoznuje vytvorenf podzakladi o rovnomerne unosnosti a 
rovnomernem sedan! podzakladi. Podzakladi a nasledkem toho i podlaha je 
pevna, neklesa lokalne ani se v ravine nevytacf, okraje se nezvedajf, podlaha 
nepraska a ma celou plochu stejne unosnou. Vynalez je vyuzitelny zejmena pro 
prumyslove podlahy, haly s vysoce zatezovanou podlahou jako napnklad 
mrazfmy, supermarkety, garaze, aj. Muze nahradit stavajici metody zakladanf 
podlah, jak metody hlubinneho zakladanf, tak take i metody plosneho zakladanf. 
Muze byt pffpadne s uvedenymi metodami i kombinovana. Muze odstranit nutnost 
budovanf pilffu a/nebo odtezovanf velkych objemu zemnf plane. Podzakladi je 
mozno vytvofit rychle a bez narocnych uprav nebo podstatnych zasahu do 
podkladu ze zemnf plane. 

Pfehled obrazku na vvkresech 

Vynalez je objasnen pomocf vykresu, kde znazornujf obr. 1 pffkladne 
podzakladi podle pf ikladu 1 , sestavajfcf ze zemnf plane, podsypu, bunecne folie, 
pfesypu a dolnf podlahove vrstvy, obr. 2 postup ukladanf vrstev na sebe podle 
vynalezu pfi zhotovovanf podzakladi znazorneneho na predchozfm obrazku, obr. 3 
pffkladne podzakladi podle pffkladu 2, sestavajfcf ze zemnf plane, geotextilie, 
podsypu, bunecne folie, pfesypu a dolnf podlahove vrstvy, obr. 4 postup ukladanf 
vrstev na sebe podle vynalezu pfi zhotovovanf podzakladi znazorneneho na 
pfedchozfm obr&zku, obr 5 prostorove uspofadanf podzakladi podle pffkladu 2, 
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obr. 6 prostorove uspofadani podzakladi podle pfikladu 1, obr. 7 az 9 dalsi 
varianty podzakladi zhotoveneho postupem podle vynalezu. 

Pfikladv provedeni wnalezu 
Pfiklad 1 

Pfikladem provedenf vynalezu je postup zhotoveni podzakladi podle obr. 2 a 
postupem zhotovene podzakladi pro mrazirnu podle obr. 1 a 6. 

Na povrch zemni plane 1, upravene zarovnanim na horizontal™ uroven, byl 
navezen drenazni podsyp 2_drcenym lomovym kamenivem o zrnitosti 32 az 63 
mm. Podsyp 2 byl zarovnan a zhutnen 10 pojezdy valce o hmotnosti 10 1 s vibraci. 
Zhutneny podsyp 2_dosahoval do vysky 25 cm. Na povrch tohoto podkladu byla 
polozena buneSna folie 3 vysoka 20 cm a tato byla plosne roztazena tak, aby 
pokryvala celou plochu, urcenou pro stavebm objekt. Pote byl na bunecnou folii 3 
postupne navezen pfesyp 4 zlomoveho kameniva o zrnitosti 32 az 63 mm. 
Uvedeny pfesyp 4 byl navazen a rozhrnovan pfes bunecnou folii 3 tak dlouho, az 
zaplnil jejf komurky a dosahoval zhruba do vysky 10 cm nad horni okraj bunecne 
folie 3. Pfesyp byl zhutnen 12 pojezdy valce. Pak bylo pokracovano v navazeni 
dalsich 10 cm pfesypu 4, tentokrat jiz z lomoveho kameniva o zrnitosti 0 az 63 
mm. Pote, kdy pfesyp 4 dosahoval 20 cm nad bunecnou folii, bylo provedeno jeho 
zhutneni dvaceti pojezdy valce o hmotnosti 10 tun, nacez bylo navezeno dalsfch 
10 cm tehoz materialu a zhutneno dvanacti pojezdy tehoz valce s pouzitim vibraci. 
Celkem pfesyp 4 pote dosahoval vysky 50 cm, pficemz vjeho dolni casti byla 
zapracovana bunecna folie 3. Na takto zpracovany podklad byla polozena prvni 
podlahova vrstva 5 ve forme dratkobetonu. Na tomto podzakladi byla zhotovena 
na obrazcich jiz neznazornena podlaha, kde dalsi vrstvy byly zhotoveny beznym 
zpusobem, polozenfm tepelne izolace a vyztuzeneho betonu s trubkov^m 
vytapenim. Podzakladi bylo pouzito pro zalozeni podlahy mrazirny. 

Vyse uvedenym postupem zhotovene podzakladi obsahovalo, uvadeno 
smerem nahoru, zemni plan 1_, podsyp 2 vysoky 25 cm, na nem polstaf z pfesypu 
4 a bunecne folie 3, kde pfesyp 4 mel vysku celkem 50 cm, vjeho dolni casti byla 
zabudovana uvedena bunecna folie 3 vysoka 20 cm a na tomto polstafi 
obsahovalo prvni podlahovou vrstvu 5. Staticke zatezovaci zkousky prokazaly, ze 
hodnoty modulu pfetvarnosti vyrazne pfevysily uvaden§ pozadavky. Podzakladi 
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bylo hodnoceno jako homogenni s minimalnimi rozdily v kvalite v ramci objektu. 
Hodnoty pozadavku na kvalitu podzakladi byly znacne pfevyseny. 

Pfiklad 2 

Jinym, podle nazoru vynalezce optimalnim, pfikladem provedeni vynalezu je 
postup zhotoveni podzakladi podle obr. 4 a postupem zhotovene podzakladi pro 
halu kovovyroby podle obr. 3 a 5. 

Na povrch zemnf plane 1, upravene odtezenim ornice a podornice na 
horizontal™ urovefi, byla polozena geotextilie 6 o vysce zhruba 2 mm. Na ni byl 
navezen drenazni podsyp 2 z pfsku o zrnitosti 0,63 az 2 mm. Podsyp 2. byl 
zarovnan a zhutnen deseti pojezdy valce o hmotnosti 11 t. Zhutneny podsyp 2 
dosahoval do vysky 10 cm. Na povrch tohoto podkladu byla polozena bunecna 
folie 3 vysoka 15 cm a tato byla plosne roztazena tak, aby pokryvala celou plochu, 
urcenou pro stavebnl objekt. Pote byl na bunecnou folii 3 postupne navezen 
pfesyp 4 z lomoveho kameniva o zrnitosti 8 az 63 mm. Uvedeny pfesyp 4 byl 
navazen a rozhrnovan pfes bunecnou folii 3 tak dlouho, az zaplnil jejl komurky a 
dosahoval zhruba do vysky 10 cm nad norm rovinu bunecne folie 3. Pfesyp 4 byl 
zhutnen dvanacti pojezdy valce o hmotnosti 11 tun. Pak bylo pokracovano 
v navazeni pfesypu 4. Pote, kdy pfesyp 4 dosahoval zhruba 20 cm nad bunecnou 
folii 3, bylo provedeno jeho zhutneni osmi pojezdy valce o hmotnosti 1 1 tun, nacez 
bylo navezeno dalsich 10 cm tehoz materialu. Pak byl povrch zhutnen deseti 
pojezdy tehoz valce s pouzitim vibraci. Celkem pfesyp 4 po zhutneni dosahoval 
vysky 45 cm, pficemz v jeho dolnf casti byla zapracovana bunedna folie 3. Na 
takto zpracovany podklad byla polozena prvni podlahova vrstva 5 ve forme 
betonu. Tim bylo vytvofeno podzakladi, na nemz pak byla zhotovena na obrazcich 
jiz neznazornena podlaha, kde dalsi vrstvy byly zhotoveny beznym zpCisobem, 
polozenfm betonu, tepelne izolace a dlazby, pficemz na podzakladi byl postaven 
objekt haly kovovyroby. 

Toto podzakladi obsahovalo, uvadeno smerem nahoru, zemni plan 1__, 
geotextilii 6 o vysce zhruba 2 mm, podsyp 2 vysoky 10 cm, na nem polstaf z 
bunecne folie 3 a pfesypu 4 , kde pfesyp 4 mel vysku celkem 45 cm, v jeho dolni 
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casti byla zabudovana uvedena bunecna folie 3 vysoka 15 cm a na tomto polstafi 
se nachazela prvnf podlahova vrstva 5. 

Bylo docfleno rovnomerne unosnosti podlahy a rovnomerneho sedanf podlahy. 

Pf fklad 3 

Provedeni vynalezu ma cetne varianty, spo&fvajfcf v moznosti pffpadneho 
vynechani podsypu 2 a vynechanf geotextilie 6^ nebo zapracovani geotextilie 6 do 
libovolne vysky behem tvorby podzakladi. Nejcastejsf pfiklady techto alternativ 
v ramci vynalezu jsou znazorneny na obr. 7 az 9. 

Na obr.7 je vytvofeno podzakladi na zemni plani I, ktere obsahuje pouze 
polstaf z bunecne folie 3 a pfesypu 4 a na n§m ulozenou prvnf podlahovou vrstvu 
5. 

Na obr. 8 je vytvofeno podzakladi na zemni plani 1, ktere obsahuje geotextilii 6, 
na nf polstaf z bunecne folie 3 a pfesypu 4 a na nem ulozenou prvni podlahovou 
vrstvu 5. 

Na obr. 9 je vytvofeno podzakladi na zemni plani 1, ktere obsahuje podsyp 2, 
na nem geotextilii 6, na ni polstaf z bunecne folie 3 a pfesypu 4 a na nem 
ulozenou prvnf podlahovou vrstvu 5. Vyse uvedene pfiklady provedeni pouze 
demonstrujf moznosti provedeni vynalezu, aniz by je omezovaly, geotextilie 6 
muze byt totiz kupf ikladu zabudovana tez jako mezivrstva uvnitf podsypu 2 nebo 
pfesypu 4. 
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PATENTOVE NAROKY 



1. Zpusob plosneho zakladani podlahy pfi nemz se buduje podlahove 
podzakladf pro budovy, zejmena haly, na upravene zemnf plani, kdy se plosne 
zaklada podlaha tak, ze se na upraveny podklad polozf prvnf podlahova vrstva 
z hmoty na bazi betonu, vyznadujfcf se tfm, ze pfed polozenim prvnf podlahove 
vrstvy se na podklad polozf v rozlozenem stavu alespon jedna vrstva bunecne 
folie, pote se tato bunecna folie pfesype pfesypem ze sypkeho materialu 
dosahujfclm nejmene do jejl vysky, pfioemz se vyplnf dutiny jejfch komurek, 
pfesyp se zhutnf a teprve na tento zhutneny pfesyp se polozi prvnf podlahova 
vrstva. 

2. Zpusob plosneho zakladani podlahy podle naroku 1 , vyznacujici se «m, ze 
pfed polozenim bunecne folie se zemni plan opatn alespon jedmm polstarem ze 
sypke hmoty na bazi sterku a/nebo pisku, ktery ze pote zhutni a takto se vytvofi 
podsyp pro bunecnou folii. 

3. Zpusob plosneho zakladani podlahy podle naroku 2, vyznacujici se tfm„ ze 
se pouzije podsyp o jemnej§l zrnitosti, nez presyp, s vyhodou pisek. 

4. Zpusob plosneho zakladani podlahy podle naroku 1 az 3, vyznacujici se 
tim, ze behem budovanf podlahoveho podzakladf se pfed polozenim prvnf 
podlahove vrstvy nektera vrstva, s vyhodou pod f6lif, opatff alespon jednou 
vrstvou geotextilie. 

5. Zpusob plosneho zakladani podlahy podle naroku 1 az 4, vyznacujici se 
tfm, ze jako pfesyp se pouzije lomovy kamen o zrnitosti 8 az 63 mm. 

6. Zpusob plosneho zakladani podlahy podle naroku 1 az 5, vyznacujici se 
tfm, ze pfesyp se zhutnf alespon osmi pojezdy valce o hmotnosti 10 az 1 1 tun. 
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7. Zpusob plosneho zakladani podlahy podle naroku 1 az 6, vyznacujici se 
tim, ze pfesyp se vytvofi do vysky alespon 25 cm nad bunecnou folif a pote se 
zhutnf pojezdy valcem s pouzitim vibracf. 

8. Podlahove podzakladi zhotovene zpusobem podle nektereho z narokd 1 az 
7, vyzna6ujfcr se tim, ze mezi povrchem zemni plane (1) a prvnf podlahovou 
vrstvou (5) na bazi betonu obsahuje polstaf z bunecne folie (3) s komurkami a 
pfesypu (4), kde bunecna folie (3) se nachazi v plosne rozlozenem stavu a pfesyp 
(4) sestava ze sypkeho materialu vyplnujfciho komCirky teto bunecne folie (3) a 
saha nejmene od dolniho okraje bunecne folie (3) nejmene po jejf horni okraj. 

9. Podlahove podzakladi podle naroku 8, vyznadujlcf se tim, ze pod 
bunecnou folif (3), nad povrchem zemni plane (1), se nachazi alespon jedna 
vrstva podsypu (2), jejiz zrnitost je jemnejsi, nez je zrnitost pfesypu (4). 

10. Podlahove podzakladi podle naroku 8 a 9, vyznacujici se tim, ze mezi 
prvnf podlahovou vrstvou (5) a povrchem zemni plane (1) se nachazi alespon 
jedna plosne rozlozena geotextilie (6), s vyhodou pod bunecnou folif (3). 
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Anotace 

Nazev vynalezu: Zpusob plosnSho zakladan l oodlahv a podlahove podzakladi 
zhotovene podle zpusobu 

Mezi povrch zemnl plane (1) a prvnl podlahovou vrstvu (5) se behem 
budovani podzakladi rozlozi bunecna folie (3), jez se pfesype pfesypem (4) ze 
sypke hmoty nejmene do vyplnenf komurek. Pod bunecnou f6lii (3) se pflpadne 
vytvon podsyp (2) ze sypke hmoty, optimlane z pfsku. Pflpadne se kdekoliv 
zabuduje tez geotextilie (6), s vyhodou do oblasti pod bunecnou folil (3). Vyhodne 
se pouzije podsyp (2) o mens! zrnitosti nez pfesyp (4), pfesyp (4) ma optimalne 
zmitost 8 az 63 mm. Hutnenl se provadl alespoh osmi pojezdy valce 10 az 11 tun, 
od 25 cm nad bunecnou folil (3) i s vibraci. 
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